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(g) Leitfahiger Linoleum-Bodenbelag 

(S) Elektrisch leitfahiger Bodenbelag auf Linoleumbasis 
mit einem Gehalt an einem die leitfahigen und antistati- 
schen Eigenschaften des Belags verbessernden Zusatz, 
wobei der Belag als Zusatz mindestens eine kationenakti- 
ve Verbindung mit einem quartaren Stickst off atom, ins- 
besondere ein Derivat des Imidazols, Imidazolins oder 
Morpholins enthalt, wobei der Belag zusatzlich zu den ub- 
lichen Verarbeitungshiifsmitteln und Zusatzen Kieselerde, 
insbesondere Kieselgur, enthalt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung be.riff. eine n eiektrisch leitfahigen Bodenbelag auf Linoleumbasis (in, folgenden auch als Linoleum- 
Boctenbelag bezeichner ... Durch Zusatz mindestens eines Deriva.s des Imidazols. Imidazolins, Benzimidazols oder Mor- 

"T f*7 T r k r" en3k,5VCn «»' -"en, quartaren Sricks.offa.om mindestens ei- 

nes Denvats des Imidazols. Imidazoles oder Benzimidazols wird der Linoleum-Bodenbelag eiektrisch leiifahie gemachl 
bzw. anlistatisch ausgeriistet. s s^" 1 *"-"' 

Die Hers.ellung von Linoleum ist seit langem bekannt und geschiehi in der Weise. daB man zunachst alle Komponen- 
ten wie Lmo eumzement, m.ndestens einem Fullstoff und mindestens einem Farbemittel in einem Mischwerk z B ei- 
nem Kneter Walzwerk oder Ex truder, zu einer moglichs. homogenen Grundmasse vermischt. Als Fullstoff werden ubli- 
cherwe.se Holzmehl, Korkmehl. Kreide, Kaolin, Schwerspat und dergleichen verwendet. Die Mischmasse emhalt iibli- 
chenve.se m.ndestens e.n Farbemittel wie ein Pigment, z. B. T.landioxid. Eisenoxid, Zinkoxid oderandere iibliche Far- 
bemittel aut Bas.s yon anotgamschen und organischen Farbs.offen. Fine rypische Linoleumzusammensetzung emhalt 
bezogen auf das Gew.cht der Nuizschicht, ca. 40Gew,% Bindemi.tel, ca. 30 Gew,% organische Fullsfoffe, ca" 

M^Thh , an ° rgani 5 6 ™ ,neralls u c , 1 l e FUUst0ffe Und Ca - 10 Gew " % Far bemiitel. Femer konnen in der Mischmasse ub^ 
liche Additive w,e Verarbeuungshilfsmntel, Anti-Oxidantien, UV-Stabilisatoren, Gleitmittel und Radikalstarter oder 
auch Sikkative enthalten sein, die in Abhangigkeit des Bindemittels ausgewahlt werden 

Zur Hemellung eines einfarbigen Linoleumbelages wird die so erhaltene Mischmasse einem Walzwerk zugefUhrt und 
unter Druck und be, einer Tempera.ur von iiblicherweise 10 bis 150°C (abhangig von der Rezeptur und der Verfahrens- 
echmk) aut e.n Tragennalenal gepreBt. Als Tragerma.erial kann ein Material auf der Basis naturlieher und/oder synthe- 
uscher Gewebe oder Gewtrke sowie textiler Werkstoff eingesetzt werden. Beispielsweise konnen Jutegewebe, MiLge- 
webe aus naturhchen Fasem w,e Baumwolle, ZellwoUe und deigleichen eingesetzt werden 

ndT PKS T d - er k M jf chmasse u auf <ffs Tragermaterial wird das Walzwerk so eingesteUi, daB Bodenbelagsbahnen in 
Dicken von etwa 2 bis 6 mm, insbesondere 2 bis 4 mm, hergestellt werden s=**uncn in 

u ,n D rrh N ! i n hm ^ Se t™"' *!? zuvor beschrieben > di "*< a "' ^n Trager aufgepreBt werden. was zu einschichrigen Bela- 
gen fuhrt. Die Mischmasse kann jedoch auch einem Walzwerk zugefuhrt werden, ohne daB ein Tragergewebe midauf, 
fand^ToH P SSC " ™ ZV,CTks Crhalt u cnc Linolcumbahn, das sogenannte Fell, kann dann mi.tcls cincs Ka- 

lander oder Pressen auf e.nen emschichtigen Linoleumbelag gepreBt werden. Man spricht in diesem Fall von mehr- 

It'h , S h" i ?a- Zwe,schlchtI 8 en > BelS § en - Die Rezepturzusammensetzung beider Schichten ist im wesentlichen 
gleich, ledigheh die Pigmentzusammensetzung kann variieren. 

Soil ein farbig gemusterter Bodenbelag hergestellt werden, werden verschiedenfaAige, granulierte Mischmassen bzw 
Grundmassen verm,scht und anschlieBend einem Walzwerk zugefuhrt und dann vcpreBt 'senmassen hzw. 

Da die so erhaltenen Linoleum-Bodenbelagsbahnen noch keine ausreichende Zug- und Druckfestiekeit aufweisen 
werden diese in dem nachfolgenden ReifeprozeB in Reifekammern bei einer Temperatur von etwa 40 bis 100X ubli- 

tZZZ S u T ? C - W3hre .^ ei "L S Ze ! traumes von eini S™ Tagen bis zu mehreren Woehen getrocknet, wob i das 
Bmdemittel weitervernetzt und dem Material die gewunschte Zug- und Druckfestigkeit gibt 

Anflr/R 11 hTT n"*^™ dW Linoleumherste ""ng sei auf Ullmann. Enzyklopadie der technischen Chemie. 4. 
/\unage, tfand 1^, 5. 24 una 25, verwiesen. 

40 inn olISw h^'p" 511 " bekannte " Linoleums besteht darin, daB es wegen seiner relativ hohen Ableitwerte (RA > 
40 10 Ohm nicht in Raumen verwendet werden kann, zu deren Funktionsprinzipien es gehort, daB der Bodenbelag be- 
summte eleklnsche Ableitwerte aufweisen muB, wie beispielsweise Operationsraume und Computerraume. Bei derarti- 
gen Anwendungen ,st es bekannt, daB der elektrische Ableitwiderstand des Linoleum-Bodenbelags durch Zusatz von 
elekujsch lentahigen Fullstoffen, wie z. B. SpezialruBen und MetaUpulvem, herabgesetzt werden kann. Dies hat jedoch 
den Nachteil, daB d.e Gebrauchseigenschaften durch den jeweiligen Zusatz verschlechtert werden. Wei.erhin sind die 
45 tarbhehen Gestaltungsmoghchkeiten sehr eingeschrankt. 

DE 34 16 573 C2 (DLW AG) beschreibt daher leitfahige, anlistatisch ausgeriistete Linoleumbahnen, welche durch ei- 
nen Zusatz von Denvaten des Imidazolins, Imidazols oder Morpholins eiektrisch leitfahig gemacht worden sind Diese 
Zusatze werden in Mengen von bis zu 15 Gew,% der Linoleumrezeptur zugegeben. Das gemaB DE 34 16 573 O zute- 
setzte Lemahigkeitsmittel kann flussig oder als flussige Zubereitung der Linoleummasse zugegeben werden DkkflUs- 
sige Mittel werden zwar zum Ted vom verwendeten Fullstoff wie Holzmehl oder Alununiumhydroxid und T.tandioxid 
autgesogen. Trotzdem we.st die Mischmasse eine andere rheologische Beschaffenheit auf als eine regulare Linoleum- 
nnschmasse ohne Zusatz des Lei.fahigkeitsmi.tels. Mi. anderen Worten schmiert die so erhaltene Mischmasse starker als 
eine normale trockenere Mischmasse. Durch das "Schmieren" sind daher die gewiinschten Muster nur schwer zu erzie- 

n^h, n t Sem To mU u den oben S enannten Zus ^n auch leitfahig gemachte Linoleumbahnenware bisher 
nicht in Dicken von 2,0 mm angeboten werden. sondern lediglich in 2.5 mm oder dicker 

Wenerhin ergibt sich das Problem, daB man trotz dieses Flussigkeitszusatzes von Leitfahigkeitsmitteln zur Misch- 
masse akzeptable Reitezenen erzielen wiU. Dazu konnen unter anderem Radikalstarter als Reifebeschleuniger eingesetzt 
werden. Autgmnd der Eigenart einiger dieser Radikalstaner konnen dabei aber unter thermischer Belastung deutliche 
Geruchsbelastigungen an den Maschinen sowie in, fertigen Linoleum auftreten, was aus bekannten Grtinden uner- 
no wunscnt ist. 

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung. eine als FuBbodenbelag geeignete Linoleumbahn bereitzustel- 
?12 Tr h ^ ge " eIek | tnSch J en Ableitwiderstand RA « 10 8 Ohm) aufweist. jedoch die vorgenannten Mangel des 
Srhn?n?zielt V ° n Radikalstar,ern ^zeptable Reifezeiten fur die Linoleum-Bodenbe- 

65 Diese Aufgabe wird durch den in Anspruch 1 gekennzeichneten Gegenstand gelosi. 

In den Unteranspruchen sind vorteilhafte Ausfuhmngsfomien der Erfindung enthalten 

Es hat sich nun im Rahmen der vorliegenden Erfindung gezeigt. daB durch den Zusatz von Kieselgur. zu der Linoleum- 
masse die Mischmasse weniger schmierig ist und dadurch die reologischen Eigenschaften deutlich verbesser. werden 
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k0 „„c. D-ch den Z»» v- Ki.sclg.,. »u* * ZgSZjSggXSSZS *™ 

chcn und konn.e durch Zusatz von Kietelgur «if ca. 4 Wochen «J™ da berej , s die zugegcb ene Kicselgur 

Durch den Zusa.z von Kieselgur kann die : Zugabc : von ^^2 ^^^ ebenSlls die LLhsbeiastigung 

s vtstt&tttt ttzsssr* vor der ^ be , m 

^EriindungbeU^ 

leitfahigen und antistatischen Eigenschatten ^^^^^SESSf."*. Mdazo.s. Imidazoles 
eine kalionenaklive Verbindung mil einem quartaren Sttcksloffatom wem^wca 
Oder Morpholins. Derartige Deriva.e sind an sich als Anustauka bekanni (vgl. DE 34 16 573 C-). 
Beispiele fiir erfindungsgemaB einselzbare Verbmdungen sind: 

1. Imidazolderivate der Formel: 
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R — C 
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N — CH 



N — CH 
I 
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worin bedeuten: . . At^m^n- 

A^eln A e nio U n d wie sie fiir kationaktive oberflachenaktive Verbindungen typisch sind. 

• u «, • l. w , R fiir einen Alkvlrest mil 12-18 C-Alomen stehen, R l und R 2 sind Methyl- oder Ethyl- 

fur ein Halogenatom. 



2. Benzimidazolderivate der Formel: 



R 1 




N 



C — R 



CH* — CH; 

/ \ 
R — N O 

\ / 
CH: — C Hi 

worin R fur einen Alkvlrest mil 1 -30, vorzugsweise 6-30 C- Atomen stent. 
4. Quartare Morpholinderivate der Forntei: 



40 



45 



worin R, R l , R 2 und A" die bereits angegebene Bedeutung haben. In ^^g^ *"* * 
mel -C l7 H 3 ;, R l und R 2 sind Methylreste und A" steht fur ein Anion der Formel OSO3CH3. 
3. Morpholinderivate der Formel: 
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CH,— CH t I© 
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15 



in der R, R l und A" die bereits angegebene Bedeutung haben. 
5. Imidazolinderivate der Forniel: 



N— CH, 

-c 
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N — CH, 

./ \ J 
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In einer besonderen Ausfuhrungsform der Erf5ndung enthalt die Linoleumbahn eine Unterschicht aus Korkment 
J^E""'"" AuSfUhrU ^ fo - *r Erfindung bei d em sogenannten KorklinoleJS SStS£2S£«* 

GrS^to^aSS™ ^ ** ^ SchWankUnge " * -* Fu Jdstatte sowie 

Die Erfindung wird nun im folgenden mil Hilfe der nachstehenden Beispiele naher erlautert: 



Beispiel 1 
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auf die gesamte Mischmasse, zugesetz. (wichiie ist dabei T« £ «k£ , ' BET-Oberflache 50.7 nr/g) bezogen 
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einschich.ige LinoleumbTTaus Jure. gcprcB,. AnschlicBcnd wurde die Bahn in cincr Reifekammer in ublichcr Weise 
wahrcndeincrZeii von ca. 4 Wochcn zum feriigcn Bodenbelag gereifi/gctrockncL nrusioi;; a .,f 

Der Bodenbe ag wcisl einen elektrischen Ableitwidcrs.and von RA 3.2 x .0' Ohm. y g™essen nach DN 5 93:, ul. 

Dor erfindungsgcmaB hergeste.l.e Bodenbelag zeig.e die gewunsch.e marmonene Struktur. d.e noch s.ch.bar bheb. 
Die Dicke der Ware betrug 2 mm. 

Beispiel 2 

Hs wurde eine Linoleumbahn hergestellt aus: 
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(a) (Beispiel-Rezeptur fur Korkment) 
36 Gew.-% Zernent 

l0Gew.-% Holzmehl 

10 Gew.-% Scrapmehl (feingemahlenes, gereiftes Linoleum) ^ 
30 Gew.-% Korkmehl 
8 Gew.-% Leitfahigkeitsmittel 
4,5 Gew.-% Kieselgur 
1,5 Gew.-% Pigmente 
Ableitwiderstand: 5 x lO^hm 
Reifezeit: lOTage 
Dicke: 3,5 mm 
oder 

(b) 30 Gew.-% Zernent 

5 Gew.-% Holzmehl 25 
25 Gew.-% Scrapmehl 

30 Gew.-% Korkmehl 

6 Gcw.-% Leitfahigkeitsmittel 
3 Gew.-% Kieselgur 

1 Gew.-% Pigmente 30 
Leitfahigkeit: 2 x 1 0 7 Ohm 
Reifezeit: 7 Tage 
Dicke: 3,2 mm. 



Beispiel 3 



35 



Es wurde eine Linoleumbahn hergestellt aus: 
(Beispiel-Rezeptur fur Korklinoleum) 

34 Gew.-% Zemeni 40 

11 Gew.-% Holzmehl 

12 Gew.-% Korkmehl 

17 Gew.-% Aluminiumhydroxid 

15 Gew.-% Pigmente (iiberwiegend Utandioxid) 

2 Gew.-% sonstige Pigmente 45 

3 Gew.-% Kieselgur 

8 Gew.-% Leitfahigkeitsmittel 
Ableitwiderstand: 3 x 10 7 Ohm 
Reifezeit: 28 Tage 

Dicke: 3,2 mm. 50 

Patentanspriiche 

' 1 Elektrisch leitfahiger Bodenbelag auf Linoleumbasis mil einem Gehalt an einem die leitfahigen , and antistati- 
^hen ELhaf en des Belags verbessemden Zusatz mindestens eines Derivats des Irn.dazo s taidazohns Ben- 
SSShSSSt^ dadurch gekennzeiehnet. daS der Belag zusatzlich zu den ubbchen Verarbe.tungs- 55 

Verbindung mil einen, quar,aren Stickstoffatom mindestens eines Denvats des Irmdazols. Inndazohns oder Benz, 

?1 SeTel^nach Anspruch 1 . dadurch gekenn^chne, daB der Belag 0.5 his 30 Gew, % Kiese.gur. bezogen auf 60 

das Gewicht der Linoleum-Mischmasse, enthalt . . t , R . ~ lao <> hk sr,ew-% Kiesel- 

4 Bodenbelag nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeiehnet, daB der Belag 3 bis 5 Gew. h Kiesei 
eur bezogen auf das Gewicht der Linoleum-Mischmasse, enthalt. 

5 Bodenbelag nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeiehnet, daB die Kieselgur einen *5^* ™ ™ 65 
LXKlrpL von mindestens 100 Gew.-% und eine Wasserabsorpuon von mindestens 125 Gew,% 65 

f SSnbelag nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeiehnet, daB der Bodenbelag ei- 
nen elektrischen Ableitwiderstand RA von < 10 Ohm autweist. 
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7. Bodenbelag nach einem odcr mchreren der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der die 
iciliahigcn Eigcnschaftcn vcrbcsscrnde Zusatz in Mengen von 0,5 bis 15Gew.-% im Bclag emhalten isi, bczo«en 
aul das Gewicht der Linoleum-Mischmasse. ' e 

8. Bodenbelag nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB der Bo- 
denbelag aus mindestens einer einschichtigen Bahn besfeht. 

9. Bodenbelag nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche. dadurch gekennzeichnet. daB er auf ein 
Tragermaterial aufgebracht ist. 

10. Bodenbelag nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB in der zur 
Herstellung des Belags verwendeten Linoleum-Mischmasse kein Radikalstarter eingesetzt wird. 

11. Bodenbelag nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB er eine 
Unterschicht aus Korkment aufweist. 

12. Bodenbelag nach einem oder mehreren der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB die Bo- 
denbelagsbahn als FullstofT Korkgranulaf enthalt. 
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